WlfiKERSHEIMER — L'ALUMINIUM ET  SES  ALLIAGES
L'avantage do cet alliage,, c'est qu'on peut le refondre indéfiniment sans nuire à l'iioniogénéité du métal. Et c'est ainsi que M. Cowles a pu dire que le métal en bron/o d'AL garde sa valeur lorsque le, canon est mis hors d'usage par l'usure, et cette propriété n'est pas celle qui militera le, moins en faveur do l'emploi du bronze d'Aï, dans rartillorio.
D'après M. Kosmann, les densités des différents bronzes sont le» suivantes :
Oui)7,3 — Al.  2,5    Don si lé = 8,6
Ou95,0 —Al.  5,0        kl.    =8,à
rai 90,0-— Al. 10,0        Id.    =7,6
Ou 75,0 —Al. 15,0        Jd.     =7,05
Cu80,0 —Al. 20,0        Id.    r=(i,42
B'uno façon absolue, le bronze à 10 p. 100 Al. est aussi lourd que Tacier fondu ou le, fer forgé.; mais si on lient compte de, sa résistance, supérieure, on reconnaît l'avantage qu'il présente sur ces métaux, dans la construction; on peut dire que l'Ai, pur excepté, il est le plus léger dos métaux à résistance égale.
(les nombres dilïerent peu de ceux fournis par MM. Cowles frères.
Les résistances des bronzes de Hemolinjren sont les suivantes :
10 p.   100 Al. résistance a lu ( l'action =70 kilogrammes pur millimètre car ru. 5 \).   KM) Al. rcsislancc à l;i Iruclum =;!•() Tùlo d« broii/.c îi 10 p. 100 li la Iradiou = 83                          —
l,e lableau suivant donno. les résultais des expériences faites par M. Telmajor, de fécole polyleebniquo de /uricb, sur le bron/e d'Aï, fourni par la Société suisse élablie à INYubauson, près ScliaU'ouse, qui exploite le brevet lleroult (1) :
	NATIÏHE DU MÉTAL	HÈS1STANCE à In rupture eu kilogrammes pur millimètre, carré.	ALLONGEMENT p. 100.
Bronze		Ki,,,g»u,*«.	ai>,4
	B . .  ,  ........	38,4	27,4
	C,	3(> 4	3-t 3
	I) . .  ............	w'o	37,3
	—              K                      .	r»i <>	"H)   "->
		5(5 ',0	
	G		•IS 5
	—              Il .............	61,0	7,0
En < Lailon	omparaison avec les produits ci-dessous :	18,1	20,7
A ci tir	)our Cillions do fusil            .        .....		H,0
Fer <ui		38,0	
Mêlai	Délia ..................	38,0	âO,o
Broiw	î ordinaire   ............     ...		8,0
Broir/(	. phosphoreux	0)()     Q	17 0
Bronze	maiigancux ...................	çO;()'()	17,0
			
(î) II s'agit de la société qui a précédé la sodété actuelle, dans la môme usine.température, à condition qu'on procède rapidement à la coulée. d'une, manière générale, il ost d'un emploi avantageux non seulement dans la plupart des applications de l'acier, mais encore dans tous les cas où l'on exige un métal, résistant à l'action de l'eau ou des acides. La célèbre maison Wislhicjton, aux Etats-Unis, s'est fait une spécialité dans Femploi du bronze d'aluminium pour la fabrication des pompes.
